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(57) Abstract 

The invention concerns textile structures based on a glass fibre knitted fabric produced with at least a textile glass-yarn. Said glass fibre 
knitted fabric is characterised in that it comprises at least another yarn, different from said textile glass yarn(s), having suitable properties 
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(57) Abrege 

La pnSsente invention a pour objet des structures textiles a base d'un tricot de verre r6alis6 avec au moins un fil de verre. De facon 
originate, ledit tricot de verre comprend au moins un autre fil, different dudit (desdits) fil(s) de verre, qui pr6sente des propri6t6s adequates 
et qui intervient en quantity suffisante pour a6rer ledit tricot de verre et lui conf6rer des propri6t6s ressort. La pr6sente invention a 6galement 
pour objet des structures textiles complexes et des composites qui renferment de telles structures textiles a base d'un tel tricot de verre. 
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Tricots de verre, structures textiles complexes et composites 

La presente invention a pour objet des tricots de verre d'un nouveau type, 
des structures textiles complexes incorporant de tels tricots de verre et des 
materiaux composites realises a partir desdits tricots de verre et/ou desdites 
5 structures textiles complexes. 

La presente invention concerne plus precisement une structure textile a 
base d r un tricot de verre (dite structure textile verriere), une structure textile 
complexe comprenant ladite structure textile a base d'un tricot de verre (dite 
structure textile complexe) et un materiau composite realise a partir des 

10 precedentes structures textiles. 

Des structures textiles complexes existent selon Tart anterieur, 
notamment du type comportant une ame intercalee entre deux mats ou tissus. De 
telles structures textiles, impregnees de resine thermodurcissable, generent des 
materiaux composites (dont elles constituent le renfort), servant a la fabrication de 

15 pieces rigides ayant des formes complexes. C'est le cas, par exemple, des 
carrosseries de vehicules ou des coques de bateaux. 

Pour obtenir lesdits materiaux composites, la structure textile complexe 
est tout d f abord introduite, en vue de son impregnation par une resine 
thermodurcissable, dans un moule, dont elle doit parfaitement epouser les formes : 

20 c'est 1'operation de drapage. Le drapage est realise d'autant plus aisement que la 
structure textile est susceptible de se deformer facilement afin d'epouser les 
formes du moule. L'operation de drapage effectuee, on amene contre le moule, un 
contremoule et Ton ferme l'ensemble. La resine thermodurcissable est ensuite 
injectee, par un ou des points centraux ou par une rigole peripherique. 

25 Pour permettre un bon fluage de la resine, afin d'obtenir des temps de 

cycle de moulage courts, la structure textile doit etre suffisamment aeree, c'est-a- 
dire suffisamment permeable a ladite resine. 

Une autre propriete importante que doit presenter la structure textile est 
une certaine resilience dans le sens de l'epaisseur. On entend par la que ladite 

30 structure textile doit pouvoir s'adapter a une large gamme d'entrefers, Tentrefer 
etant defini comme la distance entre le moule et le contremoule. Ladite structure 
textile doit, en fait, presenter des proprietes ressort, pour pouvoir etre facilement 
compressee localement, dans une zone de l'entrefer etroite, tout en conservant son 
epaisseur pour occuper pleinement les zones plus larges de l'entrefer, y compris 

35 les zones adjacentes a ladite zone compressee. De cette maniere, ladite structure 
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textile occupe au mieux differents entrefers ou un entrefer de largeur non 

constante, determinant assurement Tepaisseur du materiau composite final, 

conferant ainsi audit materiau composite final, une excellente resistance 

mecanique dans toute son epaisseur. 
5 Divers types de structures textiles complexes ont ete proposees selon Tart 

anterieur, pour repondre a ce cahier des charges qui peut se resumer par les deux 

termes ci-apres : permeabilite et resilience. 

La Demanderesse a deja developpe une structure textile complexe qu'elle 

commercialise sous la marque Rovicore®. Cette structure textile a ete decrite dans 
10 la demande de brevet europeen EP-A-395 548 et convient pour la fabrication de 

materiaux composites tels que precedemment decrits. 

Le Rovicore® est une structure textile complexe de type sandwich, 

constitute d'une ame nontissee synthetique, faite de monofilaments frises et 

comportant, de part et d'autre de ladite ame, des mats ou des tissus de fils de verre 
15 appeles tissus Roving. L'assemblage de ces differents elements est realise par un 

procede de couture/tricotage. 

Le Rovicore® presente de bonnes proprietes de resilience dans le sens de 

son epaisseur et s'adapte done bien aux variations de largeur d'entrefer. Ces 

proprietes de resilience sont dues a la structure meme de Tame nontissee qui est un 
20 assemblage de monofilaments de fort diametre et frises, done facilement 

compressibles. 

Le Rovicore® permet egalement un bon fluage de la resine ; cette 
propriete dependant essentiellement de l'ensimage et du titre des fibres de verre 
utilisees pour la fabrication des mats ou tissus de verre, et de la densite de Tame 
25 qui depend elle-meme de la taille et de la quantite des monofilaments frises 
utilises. 

Par ailleurs, la demande internationale WOA-96/27039 decrit une 
structure textile dite de renfort, comportant a titre de couche lui conferant du 
volume, un nontisse de fibres de verre ou un tricot realise uniquement a partir de 
30 fibres de verre. Une telle structure, a laquelle est associee au moins une couche de 
renfort, avantageusement aussi a base de fibres de verre, est egalement destinee a 
la fabrication de materiaux composites par impregnation avec une resine 
thermodurcissable. 

Une telle structure textile, avantageusement constitute entierement de 
35 fibres de verre, presente une bonne resistance mecanique a la fatigue et une 
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excellente tenue au feu. Neanmoins, les proprietes intrinseques du verre ne 
permettent pas d'obtenir la couche conferant du volume avec une resilience 
satisfaisante. En fait, cette structure textile ne presente, ni une epaisseur, ni des 
proprietes ressort satisfaisantes pour pouvoir etre utilisee dans une large gamme 
5 d'entrefers ou avec un moule et un contremoule presentant de fortes variations de 
largeur d'entrefer. 

Pour pallier a ce manque d'epaisseur et a ce manque d'effet ressort, deux 
solutions sont proposees. 

Selon la premiere solution, il est propose d'augmenter Tepaisseur de la 
10 couche conferant le volume, en augmentant simplement la quantite de materiau 
utilise pour sa fabrication, ce qui rend toutefois ladite couche plus lourde et nuit 
done ulterieurement au fluage homogene de la resine en son sein. 

Selon la seconde solution, il est propose d'utiliser en tant que couche 
conferant le volume, une structure tricotee presentant des bourrelets qui 
15 proviennent de la presence de mailles cotes dans le motif du tricot. La presence 
desdits bourrelets permet d'obtenir une structure ayant une epaisseur certaine, sans 
gener considerablement Timpregnation uniforme de ladite structure tricotee par la 
resine. Un inconvenient majeur d'une telle structure reside, neanmoins, dans le fait 
que le materiau composite realise a partir d'un tel tricot presente forcement un 
20 aspect de surface bossele et non uniforme. Ceci restreint son utilisation. 

Dans ce contexte, le but de la presente invention a ete de fournir une 
structure textile presentant des proprietes de resilience satisfaisantes, permettant 
un excellent fluage de la resine en son sein, et qui, de surcroit, soit aisement 
utilisable pour realiser des materiaux composites performants (par impregnation 
25 de ladite structure avec une resine thermodurcissable). La Demanderesse a 
notamment voulu perfectionner son produit commercialise sous la marque 
Rovicore®, en reference a sa resistance au feu et a ses proprietes mecaniques. 

Ce but a ete atteint grace a une structure textile a base d'un tricot de verre 
realise avec au moins un fil de verre et qui comprend, de fa9on caracteristique, au 
30 moins un autre fil, different dudit (desdits) fil(s) de verre, qui presente des 
proprietes adequates et qui intervient en quantite suffisante pour aerer ledit tricot 
de verre et lui conferer des proprietes ressort. 

Selon l'art anterieur, les tricots de verre existent sous differentes formes. 
Ce sont des tricots a mailles cueillies ou jetees dont l'architecture et 
35 l'entrelacement du ou des fils constitutifs evoluent selon leur motif elementaire 
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(armure). La presente invention peut se decliner dans tous ces differents contextes 
et fait intervenir un autre fil, different dudit (desdits) fil(s) de verre, ou plusieurs 
autres fils, tous de meme nature et/ou diametre, ou encore plusieurs autres fils 
dont au moins deux sont de nature et/ou diametre different(s). Avantageusement, 
5 selon la presente invention, on fait intervenir un unique fil ou plusieurs fils 
identiques a titre d'autre fil ou d'autres fils, dans un tricot de verre a base d'un 
unique fil de verre ou de fils de verre identiques. 

II est ainsi possible, selon l'invention, de faire varier les caracteristiques 
d'un tricot de verre, en utilisant un autre fil ou d'autres fils ayant des proprietes 

10 mecaniques et/ou chimiques specifiques. Ainsi, les structures textiles selon la 
presente invention presentent des proprietes mecaniques et/ou physico-chimiques 
differentes en fonction de la nature, du diametre, de la quantite et du mode 
d'intervention de l'autre (des autres) fil(s) introduit(s) dans le tricot de verre. 

La structure textile de l'invention est principalement destinee a la 

15 realisation de materiaux composites par impregnation de resine. 

La structure textile de 1'invention, du type tricot, est facilement 
deformable, ce qui permet un drapage aise. Par ailleurs, cette deformabilite est 
interessante en ce qu'elle peut presenter, selon la nature du ou des fils introduits, 
un caractere irreversible, de par les caracteristiques intrinseques d'un fil bloquant 

20 les deformations de ladite structure. Cette deformabilite permet egalement, une 
mise en forme de ladite structure avant son insertion dans le moule et son 
impregnation avec la resine (preformage). Ladite structure textile peut, de plus, 
etre facilement repositionnee dans le moule, ce qui facilite grandement le procede 
de fabrication des materiaux composites par impregnation de resine et done en 

25 ameliore la productivity. 

L'intervention, en quantite suffisante mais generalement limitee, d ! au 
moins un autre fil, presentant des proprietes intrinseques adequates, pour aerer la 
structure du tricot, permet d'augmenter 1'epaisseur dudit tricot, sans ajout 
considerable de matiere. Un tel ajout excessif de matiere en augmenterait la 

30 densite et nuirait ulterieurement au fluage homogene de la resine. Ce type de 
probleme se rencontrait dans les structures textiles decrites dans la demande 
international WO-A-96/27039. La structure textile selon la presente invention 
presente done une epaisseur certaine et, de par sa structure aeree, permet un fluage 
homogene de la resine. 
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De plus, la presence d'au moins un tel autre fil ameliore de fa9on 
considerable les proprietes de resilience de la structure textile, lui conferant des 
proprietes ressort lorsqu'elle est comprimee. 

La presence d'au moins un tel autre fil, utilise en quantite suffisante 
5 assure done, a la structure textile verriere (tricot) ainsi rendue heterogene, a la fois, 
des proprietes ressort satisfaisantes et une aeration suffisante des mailles de celle- 
ci (permettant ainsi un fluage homogene de la resine en son sein). 

Les structures textiles selon la presente invention peuvent done etre 
utilisees dans une large gamme d'entrefers et/ou avec un moule et un contremoule 
10 presentant de grandes variations de largeur d'entrefer. 

Dans la mesure ou les structures textiles de l'invention sont appelees a 
etre principalement utilisees (mais non exclusivement) pour la fabrication de 
materiaux composites par impregnation de resine, l'autre ou les autres fils 
intervenant sont evidemment choisis en fonction de ladite nature chimique de la 
15 resine utilisee. 

Avantageusement, l'(les) autre(s) fil(s) presente(nt) une rigidite textile 
superieure a celle dudit (desdits) fil(s) de verre present(s) dans la structure, pour 
obtenir les proprietes ressort et d'aeration escomptees. On peut, a titre indicatif, 
preciser que la rigidite textile du(des)dit(s) autre(s) fil(s) intervenant est 
20 avantageusement de 3 a 4 fois superieure a celle du(des)dit(s) fil(s) de verre. 

Cette notion de rigidite textile est familiere a l'homme du metier. Elle 
traduit directement la raideur d'un fil, sa resistance a la flexion. Elle est 
notamment appreciable sur un appareillage type Teledyne de GURLEY (USA). 

De preference, F(les) autre(s) fil(s) presente(nt) un diametre compris entre 
25 0,01 mm et 2 mm et avantageusement entre 0,1 mm et 1 mm. 

Generalement, la structure textile verriere de l'invention contient moins 
de 50% en poids dudit (desdits) autre(s) fil(s). II n'est pas totalement exclu d'en 
faire intervenir plus de 50% en poids. Toutefois, dans une telle hypothese, on 
modifie tellement le tricot de verre de base que Ton peut alors considerer avoir 
30 genere un produit d'un autre type. La Demanderesse n'a pas totalement cerne a ce 
jour, tout 1'interet des produits de ce nouveau type. En tout etat de cause, ils font 
partie integrante de la presente invention. 

Plus generalement, la structure textile verriere de l'invention renferme de 
1 % a 10 % en poids dudit (desdits) autre(s) fil(s). A l'interieur de cette gamme, 
35 avec de nombreux types de fils, il est possible d'obtenir, plus ou moins 
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intensement, les effets escomptes. On note qu'il n'est nullement exclu d'obtenir 
deja un certain effet positif avec une quantite d'intervention minimale ( inferieure 
ou egale a 1% en poids) de certains types d'autres fils. 

L'autre fil ou les autres fils sont avantageusement choisis parmi les fils 
5 homogenes tels que les monofilaments thermoplastiques et les fils metalliques ou 
les fils composites tels que les fils metalloplastiques et les fils de verre enduit. 

On peut, par exemple citer, comme monofilaments thermoplastiques 
utilisables, les monofilaments de polypropylene (PP), de polyamide (PA) ou 
polyethyleneterephtalate (PET). 
10 ^utilisation de fils metalliques, tels des fils de cuivre ou de laiton, 

permet, notamment, la fabrication de composites presentant des proprietes 
particulieres : conductibilite thermique et electrique, proprietes magnetiques et 
proprietes mecaniques ameliorees (possibility de preformage desdits composites). 

Par fils metalloplastiques, on entend notamment, des fils de metal enrobe 
15 de matiere plastique et des fils ayant une structure plastique comprenant des 
particules metalliques. 

Selon une variante preferee, ledit tricot de verre comprend une seule sorte 
d'autres fils differents du (des) fil(s) de verre ou un unique autre fil different du 
(des) fil(s) de verre. Cet autre fil ou ces autres fils sont avantageusement un 
20 monofilament de polyethylene, de polypropylene ou un fil metallique. On rappelle 
que le diametre de cet autre fil doit etre choisi de telle sorte que son intervention 
dans ledit tricot de verre procure effectivement a la structure textile de la presente 
invention une aeration et des proprietes ressort satisfaisantes. 

II est done clair que l'invention peut se decliner selon de nombreuses 
25 variantes et faire intervenir, de fa<?on caracteristique, au sein d'un tricot de verre, 
un unique fil d'une autre nature, plusieurs fils de ladite autre nature ou encore 
plusieurs fils de ce type dont au moins deux sont differents. 

L'autre fil ou les autres fils peuvent etre integres au tricot de verre de 
differentes manieres. 

30 Dans un premier mode de realisation, Tautre fil ou les autres fils font 

partie integrante de la structure dudit tricot de verre, e'est-a-dire qu'ils ont ete 
tricotes (qu'ils sont intervenus dans la fabrication dudit tricot de verre). 

Dans un second mode de realisation, l'autre fil ou les autres fils ont ete 
ajoutes a la structure dudit tricot de verre elabore prealablement. Le fil peut, par 

35 exemple, etre pique a l'interieur du tricot de verre. 
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Ledit premier mode de realisation peut se decliner selon plusieurs 
variantes. 

Selon une premiere variante, le ou les autres fils peuvent etre vanises ou 
guipes a au moins un fil de verre constitutif au moins en partie du tricot de verre et 
5 sont alors ainsi tricotes ensemble avec ledit (lesdits) fil(s) de verre. DansL le cadre 
de cette premiere variante, un tel autre fil peut etre tricote avec l'unique ou tous les 
fils de verre constitutifs du tricot. 

Selon une seconde variante, l'(les) autre(s) fil(s) est (sont) tricote(s) 
seul(s) et forme(nt) des rangees du tricot de verre. Selon cette variante, certaines 
10 rangees dudit tricot de verre sont realisees avec des mailles formees par un autre 
fil ou plusieurs autres fils. Toutes les rangees formees par Fautre fil ou les autres 
fils peuvent etre realisees en utilisant des fils de meme nature et/ou diametre ou 
des fils dont au moins deux d'entre eux sont de nature et/ou de diametre differents. 
Lesdites rangees peuvent etre distributes aleatoirement dans le tricot de verre. 
15 Elles peuvent intervenir a l'unite ou par bloc d'au moins deux rangees. 

La Demanderesse a constate que lorsque 1'autre fil ou les autres fils 
forment des rangees, la structure du tricot de verre en est particulierement aeree, 
ce qui ameliore d f autant plus le fluage de la resine. 

La Demanderesse a egalement constate que, lorsque 1'autre fil ou les 
autres fils (differents du fil de verre) forment une rangee sur deux dudit tricot de 
verre, celui-ci presente des proprietes de resilience dans le sens transversal et de 
permeabilite a la resine particulierement ameliorees. 

Une variante mixte selon laquelle le tricot de verre comprend, a la fois, 
un ou des autres fils vanises ou guipes au(x)dit(s) fil(s) de verre et des rangees 
entieres formees par un ou plusieurs autres fils n'est pas exclue du cadre de la 
presente invention ; Fautre fil ou les autres fils vanises au(x)dit(s) fil de verre 
pouvant etre de nature et/ou de diametre different dudit (desdits) autre(s) fil(s) 
formant des rangees entieres. De meme, dans les rangees formees uniquement par 
le(s)dit(s) autre(s) fil(s) au sein d'un tricot de fil(s) de verre, celui-ci(ceux-ci) 
(le(s)dit(s) autre(s) fil(s)) peu(ven)t intervenir vanise(s) ou guipe(s), i.e. presentant 
une structure composite a base d'au moins deux autres fils. 

Les tricots sont, de fa<?on classique, realises a partir d'un motif 
elementaire repete a Tinfini. Le motif elementaire definit les diverses mailles 
utilisees dans les diverses rangees . 
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Selon un mode de realisation particulier de la presente invention, le tricot 
de verre a un motif elementaire compose d'une rangee de fil de verre tricote en 
mailles cueillies a l'arriere, d'une rangee d'un autre fil tricote en jersey a l'arriere, 
d'une rangee de fil de verre tricote en mailles cueillies a l'avant et d'une rangee 
5 dudit autre fil tricote en jersey a l'avant. 

La Demanderesse a constate qu'un tel motif permet, avec l'intervention 
d'une seule sorte d'autre fil, d'obtenir une epaisseur particulierement accrue de la 
structure textile, sans devoir presenter un aspect cotele, comme les tricots de l'art 
anterieur. Une telle structure textile presente egalement de bonnes proprietes de 
10 resilience, est facilement deformable et permet un fluage homogene de la resine. 

De fa<?on classique, la structure textile verriere selon la presente 
invention, telle que precedemment decrite, peut etre associee a au moins un autre 
substrat textile, pour former une structure textile complexe. Une telle structure 
complexe peut, notamment, comprendre au moins un renfort textile recouvrant au 
15 moins une des faces de ladite structure textile. Une telle structure complexe 
constitue le second objet de la presente invention. Ledit renfort textile peut etre, 
par exemple, un tissu Roving, un mat ou encore un tricot, avantageusement a base 
de fibres de verre. II n'est toutefois pas exclu de faire intervenir des renforts 
textiles en d'autres materiaux, tels des fibres de carbone ou d'aramide (fibres 
20 Kevlar®). 

De telles structures textiles complexes peuvent se decliner selon plusieurs 
variantes. 

Selon une premiere variante, au moins un renfort textile recouvre une 
seule des faces dudit tricot de verre. Plusieurs renforts textiles peuvent done etre 
25 juxtaposes pour recouvrir la totalite d'une face dudit tricot de verre. 
Avantageusement, un seul intervient a cet effet. 

Selon une autre variante, un unique renfort textile est, par exemple, plie 
en deux ; ledit tricot de verre etant insere dans la pliure dudit renfort textile, de 
fa<?on a ce que ses deux faces soient recouvertes par ledit renfort textile. 
30 Selon une autre variante, preferee, chacune des faces dudit tricot de verre 

est recouverte par un renfort textile. Les deux renforts textiles intervenant ainsi 
sont identiques ou differents. 

On peut incidemment noter ici qu'il n'est pas totalement exclu de faire 
intervenir au moins un renfort textile, sur au moins une face de la structure textile 
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verriere tricotee ; le(s)dit(s) renfort(s) ne couvrant que partiellement au moins 
Tune desdites faces. 

Le(s) renfort(s) textile(s) peu(ven)t etre fixe(s), de fa<?on classique, a la 
structure a base de tricot de verre, par le procede de couture/tricotage ou par 
5 aiguilletage mecanique. 

Les structures textiles verrieres et structures textiles complexes 
precedemment decrites sont destinees, principalement, a la fabrication de 
materiaux composites. La structure textile comportant uniquement un tricot de 
verre telle que definie precedemment peut servir, a elle seule, a la fabrication de 
10 tels materiaux composites. Elle intervient generalement dans le squelette d'une 
structure textile complexe, notamment pour constituer Tame d'une telle structure 
complexe. Les composites, comprenant une structure textile ou une structure 
textile complexe de l'invention, impregnee d'une resine thermodurcissable 
constituent le dernier objet de la presente invention. 
15 Ladite invention est illustree par les figures 1 et 2 annexees. 

La figure 1 represente un exemple de motif elementaire, dans un mode 
particulier de realisation d'une structure textile selon la presente invention ; 

La figure 2 represente le motif elementaire prefere d'un mode particulier 
de realisation d'une structure textile selon la presente invention. 
20 Dans ces deux modes particuliers de realisation, un seul type d'autre fil 

intervient pour former des rangees entieres d'un tricot de verre. 

Le motif elementaire de la figure 1 est un motif dit de cote milanaise et se 
compose classiquement d'une rangee 10 tricotee en fil de verre, en maille bord 
cote 1 et 1, d'une rangee 12 tricotee en autre fil, en jersey arriere, d'une rangee 14 
25 tricotee en fil de verre, en maille bord cote 1 et 1 et d'une rangee 16 tricotee en 
autre fil, en maille jersey avant. 

La presence des mailles bord cote permet d'obtenir une structure textile 
d'une certaine epaisseur. Les mailles bord cote etant espacees d'une rangee en 
autre fil, tricote en jersey avant ou arriere, permettent d'obtenir au final une 
30 structure, ayant un aspect de surface pratiquement regulier, epaisse et aeree. 

La figure 2 represente un motif elementaire prefere, conferant a la 
structure textile elle-meme, d'excellentes proprietes de resilience et de 
permeabilite a la resine. 

Le motif elementaire prefere se compose, d'une rangee 20 tricotee en fil 
35 de verre, en maille cueillie a 1'arriere, d'une rangee 22 tricotee en autre fil, en 
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jersey arriere, cTune rangee 24 tricotee en fil de verre, en maille cueillie avant et 
d'une rangee 26 tricotee en autre fil, en maille jersey avant. 

Le motif elementaire prefere permet d'obtenir une structure textile 
relativement epaisse et presentant une surface parfaitement uniforme et reguliere. 
5 La presence de l'autre fil plus rigide dans ce motif elementaire permet -d'obtenir 
une structure presentant une multitude de petit tunnels, maintenus ouverts par la 
rigidite de l'autre fil, permettant ainsi un excellent fluage de la resine a Tinterieur 
de ladite structure textile et lui conferant une epaisseur suffisante sans aspect 
cotele, une bonne resilience et des bonnes proprietes de deformabilite et de 
10 compressibilite. 

On se propose enfin, d'illustrer la presente invention par l'exemple ci- 

apres. 

Un tricot de verre est realise, suivant le motif elementaire prefere, 
represents sur la figure 2. 

15 Le fil de verre intervenant dans les rangees 20 et 24 est un fil de verre qui 

presente un titre de 200 tex. A titre d f autre fil, il intervient, dans les rangees 22 et 
26, un monofilament de polypropylene, qui presente un titre de 200 dtex. Ledit 
monofilament de polypropylene represente, au final, 8 % en poids du tricot. Ledit 
tricot a une epaisseur comprise entre 5 et 6 mm et une densite de 390 g/m 2 . 

20 Ledit tricot presente, par rapport a un tricot de Tart anterieur, 100 % fils 

de verre (meme fil de verre, tricote selon le meme motif elementaire) une 
permeabilite et une resilience nettement superieures. 
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REVENDICATIONS 

1. Structure textile a base d'un tricot de verre realise avec au moins un fil de 
verre, caracterisee en ce que ledit tricot de verre comprend au moins un autre fil, 

5 different dudit (desdits) fil(s) de verre, qui presente des proprietes adequates et qui 
intervient en quantite suffisante pour aerer ledit tricot de verre et lui conferer des 
proprietes ressort 

2. Structure textile selon la revendication 1, caracterisee en ce que le(s)dit(s) 
autre(s) fil(s) presente(nt) une rigidite textile superieure a celle dudit (desdits) 

10 fil(s) de verre. 

3. Structure textile selon Tune des revendications 1 et 2, caracterisee en ce 
le(s)dit(s) autre(s) fil(s) a (ont) un diametre compris entre 0,01 mm et 2 mm, 
avantageusement, entre 0,1 mm et 1mm. 

4. Structure textile selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, 
15 caracterisee en ce qu'elle contient moins de 50% en poids dudit (desdits) autre(s) 

fil(s), et avantageusement, de 1% a 10% en poids dudit (desdits) autre(s) fil(s). 

5. Structure textile selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, 
caracterisee en ce que le(s)dit(s) autre(s) fil(s) est (sont) choisi(s) parmi : 

- les fils homogenes tels que les monofilaments thermoplastiques et les 
20 fils metalliques ; 

- les fils composites tels que les fils metalloplastiques et les fils de verre 

enduit. 

6. Structure textile selon Tune quelconque des revendications 1 a 5, 
caracterisee en ce que ledit tricot de verre comprend un unique autre fil ou 

25 plusieurs autres fils identiques, avantageusement choisis parmi les monofilaments 
de polyethylene, de polypropylene et les fils metalliques. 

7. Structure textile selon Tune quelconque des revendications 1 a 6, 
caracterisee en ce que le(s)dit(s) autre(s) fil(s) fait (font) partie integrante de la 
structure dudit tricot de verre ou est (sont) ajoute(s) dans la structure dudit tricot 

30 de verre. 

8. Structure textile selon Tune quelconque des revendications 1 a 7, 
caracterisee en ce que le(s)dit(s) autre(s) fil(s) intervien(nen)t vanise(s) ou 
guipe(s) a au moins un fil de verre constitutif au moins en partie dudit tricot de 
verre. 
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9. Structure textile selon Tune quelconque des revendications 1 a 8, 

caracterisee en ce que le(s)dit(s) autre(s) fil(s) est (sont) tricote(s) seul(s) et 
forme(nt) des rangees dudit tricot de verre, avantageusement, une rangee sur deux 
dudit tricot de verre. 

5 10. Structure textile selon la revendication 9, caracterise en ce que ledit tricot 
de verre a un motif elementaire compose d'une rangee de fil de verre tricote en 
maille cueillie a 1'arriere, d'une rangee d'un autre fil tricote en jersey a 1'arriere, 
d'une rangee de fil de verre tricote en maille cueillie a l'avant, d'une rangee dudit 
autre fil tricote en jersey a l'avant. 
10 11. Structure textile complexe caracterisee en ce qu'elle comprend au mo ins 
un renfort textile recouvrant au moins une des faces d'une structure textile selon 
1'une quelconque des revendications 1 a 10. 

12. Structure textile complexe selon la revendication 11, caracterisee en ce 
qu'elle comprend un renfort textile recouvrant chacune des deux faces d'une 

15 structure textile selon 1'une quelconque des revendications 1 a 10. 

13. Composite, caracterise en ce qu'il comprend une structure textile selon 
1'une quelconque des revendications 1 a 10 ou une structure textile complexe selon 
1'une des revendications 1 1 ou 12 ; ladite structure textile ou ladite structure textile 
complexe etant impregnee d'une resine thermodurcissable. 
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